OPISANIE 


PODWOYNEGO C. K DUKATA: 


pee ten Dukat z Buftem S. p. Cefarzowey Maryi 
Teressy, z Liczba Roku 1770, i Literami H. G, ma 
wszyftkie poznaki prawdziwego bicia , Oraz wciąż CZy- 
(te oftre Litery, i niemożna 80 łatwo od prawdziwe 
go tegoż Gatunku rozpoznać, zwłaszcza gdy ieszcze 
niedawno w biegu był, i świeżo dopiero poztocony 
ieft, chyba że go fie z prawdziwym razem odważy ; a 
tak na ten Czas 


1. 0 58. Dukatowych Granow od prawdziwego 
za lekki okaże fie; z zewuętrzney poftaci nie można go 


2. iak tyłko po obrączcę czyli zakrelach rezpo- 
znać, albowiem ma nierówne , wolną ręka w nierówney 
odległości wyryte linie; prawdziwy zaś Dukat tey Po» 
ftaci wyftawia równo - wyrabiane laury ; a ponieważ 
tenże podwoyny Dukat 


3. wewnątrz iedynie 2 Kompozycyi nieco kru- 
chey z białey Miedzi Składa się, z zewnątrz zaś bar- 
dzo cienką złotą plewka powleczony ieft, która mu 6 
kr. wewnętrznego Waloru daie , nie ma przeto tak czy- 
(tego dzwięku, i wydaie lie przez fwa tu i owdzie prze- 
biiaiacą białą Farbę, gdy długi Czas w Kurfie zoitawal. 


W Krakowie na dniu 7. Kwietnia 1798. 


Jan Nepomuc. Lytroff , 
C. K. Werkmiſtrz głównego Mennieznego Urzędu. 


FJoief Bertram, 


t C, K, Praktikant główno - Mennicznego Urzędu. 
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Beſchreihung 


Eines falſchen k. k. Doppeltdukatenſtuͤckes. 


i rr 


| n falſche Dukaten fúbret das Bruſtbild der Konten 
Maria Therefia, die Jahrzahl 1770. und die Buchſtaben H. G., 
bat alle Merkmale einer richtigen Auspraͤgung, auch durchaus 
reine ſcharfe Buchſtaben, und laͤßt ſich nicht leicht, beſonders 
wenn er noch nicht lange im Umlaufe geweſen, und noch 
friſch vergoldet tft, von einem Achten dieſer Gattung unter 
ſcheiden, auſſer wenn er mit felbem gegenſeitig gewogen wied, 
wo er fid dann gegen einen aͤchten | | 


I. Um 53. Dukatengraͤne zu leicht zeiget; der duffan 
Ge ſtalt nach kann if 


2. Selber nur an der Randier⸗ oder Rollirung unter: 
ſchieden werden, da er unregelmaͤſſige, mit freyer Hand in 
ungleicher Entfernung eingegrabene Linien hat, ein achter von 
dieſer Geſtalt aber gleich fortlaufends Laubwerk darſtellet; 
Auch hat ſelber, Pra 


3. Da er von innen lediglich aus einer etwas ſproͤden 
Kompofision von Weißkupfer beſtehet, von auffen aber mit 
einem ungemein dünnen Goldhaͤutchen uͤberzogen iſt, weſches 
ihm den innern Werth von 6 kr. giebt, nicht ganz den reinen 
Klang, und verraͤth fidh, wenn er laͤngere Zeit im Umlouf ges 
weſen, durch ſeine hie und da durchſcheinende weiſſe Farbe. 


Krakau am 7. April 1798. 


Johann Nep. Lytroff, 
k. k. Haupmuͤnzamtswerkmeiſter. 


Joſeph Bert ram, 
k. k. Hauptmuͤnzamtspraktikant. 
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